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Abstract of WO0075922 

The invention relates to a write-once optical data storage means while using Cu-phthalocyanine 
sulfonamides as a dye, especially for CD-R, and to the application of the above-mentioned dyes onto a 
polymer substrate (especially polycarbonate) by means of spin coating. 
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(54) Title: USE OF Cu-PHTHALOCYANINE SULFONAMIDES AS A DYE FOR WRITE-ONCE OPTICAL DATA STORAGE 
rH MEANS 

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG VON Cu-PHTHALOCYANENS ULFONS AUREAMIDEN ALS DYE F0R EINMAL BE- 

2 SCHREEBBARE OPTISCHE DATENSPEICHER 
fN 

ON 

J£) (57) Abstract: The invention relates to a write-once optical data storage means while using Cu-phthalocyanine sulfonamides as a 
^ dye, especially for CD-R, and to the application of the above-mentioned dyes onto a polymer substrate (especially polycarbonate) 
O by means of spin coating. 

^ (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen einmal beschreibbaren optischen Datentrdger unter Ver- 
£^ wendung von Cu-Phthalocyaninsulfonsaureamiden als Farbstoff, insbesondere fur CD-R, sowie die Application der oben genannten 
^ Farbstoffe auf ein Polymersubstrat (insbesondere Polycarbonat) durch Spin-Coating. 
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Verwendung von Cu-Phthalocyaninsulfonsaureamiden als Dve fur einmal 
bcschreibbare optische Datenspeicher 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen einmal beschreibbaren optischen 
Datentrager unter Verwendung von Cu-Phthalocyaninsulfonsaureamiden als Farb- 
stoff, insbesondere fur CD-R, sowie die Applikation der oben genannten Farbstoffe 
auf ein Polymersubstrat (insbesondere Polycarbonat) durch Spin-Coating. 

Die einmal beschreibbare Compact Disk (CD-R) erlebt in letzter Zeit ein enormes 
Mengenwachstum bei gleichzeitigem Preisverfall. Die Hauptkomponente der Her- 
stellkosten stellt der informationstragende Farbstoff (Dye) dar. Stand der Technik ist 
die Verwendung von teuren, speziell fur die spektralen Anforderungen und die An- 
forderungen an die Loslichkeit synthetisierten Cyanin-, Phthalocyanin- und Azo- 
farbstoffsystemen. 

In der Patentliteratur wird z.B. die Notwendigkeit zur Verwendung solch aufwendig 
modifizierter Phthalocyanin-Farbstoffe mit folgenden Argumenten begrundet: 

• Spezielle Substituenten verhindern die Bildung von Farbstoff-Assoziaten in 
dtinnen Filmen. Assoziate verandern das Absorptionspektrum fur Anwendungen 
als optischer Datenspeicher negativ (US 5124067). 

• Spezielle Substituenten verhindern die Kristallisation der Farbstoffe in dunnen 
Filmen. Kristallite verandern die Schichthomogenitat fur die Anwendung als 
optischer Datenspeicher negativ ( EP-A2-519419). 

• Nur spezielle Substituenten ermoglichen die Loslichkeit der allgemein schwer 

loslichen Phthalocyanine in solchen Losungsmitteln, die bei der Applikation 
durch Spin-Coating auf ein Kunststoffsubstrat (vornehmlich Polycarbonat) die 
Groovestruktur des spritzgegossenen Kunststoffsubstrates nicht zerstoren 
(US 5124067). 

• Zentralatome mit groflem Atomradius (Pd, Pt, Rh, Ru, In, VO) mussen verwendet 

werden, urn einen moglichst hohen Brechungsindex bei der Schreib- und Lese- 
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welienlange (780 - 820 nm) zu erreichen, was eine hohe Signalmodulation fur 
die Anwendung als CD-R garantiert (EP-A1-05 13370). 

• Spezielle Substituenten und Zentralatome ermoglichen eine hohe molare Extink- 
tion (>200000). Diese hohe molare Extinktion ist notwendig fiir eine der CD-R 
Spezifikation gemigende hohe Modulation des Lesesignals (US 5124067). 

• Das Patent EP-A1-5 19395 (Eastman Kodak Co.) beschreibt Metall-Phthalo- 
cyaninfarbstoffe mit bestimmten Sulfonamidgruppen (S02NR , R 2 ) fiir einmal be- 
schreibbare optische Datenspeicher. 

• Das Patent JP-A-05 177946 (Taiyo Yuden) beschreibt bestimmte Sulfonamid- 
Derivate eines Zink-Phthalocyaninfarbstoffes als Informationsschicht fur opti- 
sche Datenspeicher. Der Farbstoff soil in Alkohol und Cellosolve lGslich sein. 

Derart hochspezialisierte Farbstoffsysteme sind teuer und verhindern daher eine 
preisgunstige Herstellung von z.B. einmal beschreibbaren Compact Disc's (CD-R). 

Aufgabe der Erfindung ist demnach die Bereitstellung eines einfach zu synthetisie- 
renden Phthalocyaninfarbstoffs, der die hohen Anforderungen (wie Lichtstabilitat, 
gunstiges Signal-Rausch-Verhaltnis, schadigungsfreies Aufbringen auf das Substrat- 
material, u.a.) fiir die Verwendung als Informationsschicht in einem einmal 
beschreibbaren optischen Datentrager (vornehmlich CD-R) erfullt. Dadurch konnte 
dieser Farbstoff deutlich billiger hergestellt werden und erlaubt daher eine kosten- 
gunstigere Herstellung. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein einmal beschreibbarer optischer Datentrager 
enthaltend ein transparentes Kunststoffsubstrat auf dessen Oberflache eine beschreib- 
bare Informationsschicht und gegebenenfalls eine Reflektionsschicht aufgebracht ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der beschreibbaren Informationsschicht mindestens 
ein Phthalocyaninfarbstoff der allgemeinen Formel I enthalten ist. 

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus 
einem transparenten Substrat auf dessen Oberflache eine beschreibbare Informations- 
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schicht, enthaltend einen Farbstoff, aufgebracht ist, wobei der FarbstofF einen 
PhthalocyaninfarbstofF der allgemeinen Fonnel I enthait und mit einem Losungs- 
mittelgernisch gearbeitet wird. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Venvendung der Phthalocyaninfarb- 
stoffe der Formel I, besonders Sulfonamidgruppen-haltigen Kupferphthalocyanin- 
farbstoffen der Formel I in optischen Datentragern. 

Die erfindungsgemafien Phthalocyanin-Farbstoffe konnen nach folgender Formel (I) 
dargestellt werden: 



CuPc fur einen Kupferphthalocyanin-Rest steht, 

A fur ein gegebenenfalls substituiertes geradkettiges oder verzweigtes C 2 - C 6 - 
Alkylen wie z.B. Ethylen, Propylen, Butylen, Pentylen, Hexylen steht, 

R 1 und R 2 unabhangig voneinander fur Wasserstoff oder jeweils gegebenenfalls 
substituiertes geradkettiges oder verzweigtes C\ - C 6 - Alkylen wie z.B. 
Methylen, Ethylen, Propylen, Butylen, Pentylen, Hexylen, insbesondere fur 
substituiertes Q - C 6 - Hydroxyalkyl sowie fur unsubstituiertes Ci - C 6 - 
Alkyl stehen, 

oder R l und R 2 zusammen mit dem N-Atom, an das sie gebunden sind, einen 
heterocyclischen 5- oder 6-Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres 
Heteroatom, z.B. S, N oder O enthalt, 

x fur 2,0 bis 4,0 steht, 



CuPc 




Formel I 



worm 
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y fur Obis 1,5 stehtund 

die Sumrne von x und y 2,0 bis 4,0, bevorzugt 2,5 bis 4,0 betrSgt. 

5 Mischungen der oben genannten Farbstoffe kiinnen ebenfalls eingesetzt werden. 

Die Herstellung des erfindungsgemaBen einmal beschreibbaren optischen Daten- 
tragers wird durch Spin Coating des Farbstoffs selbst oder in {Combination mit 
anderen Farbstoffen oder mit geeigneten Losungsmitteln auf ein transparentes Sub- 

10 strat erreicht. Fiir das Coating wird der Farbstoff mit oder ohne Additive in einem 
geeigneten Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch gelost, so dass der Farbstoff 
100 oder weniger Gewichtsanteile auf 100 Gewichtsanteile Losungsmittel ausmacht. 
Anschliefiend kann diese primSre Farbstofflosung mit einem weiteren geeigneten 
Losungsmittel verdunnt werden, so dass der Farbstoff 20 oder weniger Gewichtsan- 

15 teile auf 100 Gewichtsanteile Losungsmittel ausmacht. Die beschreibbare Informa- 
tionsschicht wird danach bei reduziertem Druck durch Sputtern oder Aufdampfen 
metallisiert und anschliefiend mit einem Schutzlack versehen. 

Die Substrate konnen aus optisch transparenten Kunststoffen hergestellt sein, die, 
20 wenn notwendig, eine Oberflachenbehandlung erfahren haben. Bevorzugte Kunst- 
stoffe sind Polycarbonate und Polyacrylate, sowie Polycycloolefine. 

Losungsmittel bzw. Losungsmittelgemische fur das Aufcoaten des Farbstoffes 
werden einerseits nach ihrem Losungsvermogen fur den Farbstoff und andererseits 

25 nach einem minimalen Einfluss auf das Substrat ausgewahlt. Losungsmittel die ein 
gutes Losungsvermogen fiir die erfindungsgemaBen Farbstoffe besitzen sind z.B. 
Benzylalkohol, essigsaures Wasser oder fluorierte Alkohole. Geeignete Losungs- 
mittel die einen geringen Einfluss auf das Substrat haben sind Alkohole, Ether, 
Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe, Cellosolve, Ketone. Beispiele 

30 solcher Losungsmittel sind Methanol, Ethanol, Propanol, 2,2,3,3-Tetrafluorpropanol, 
Diacetonalkohol, Tetrachloroethan, Dichlormethan, Diethylether, Dipropylether, 
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Dibutylether, Methylcellosolve, Ethy Icellosolve, 1 -Methy l-2-propanol, Methyl- 
ethylketon, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, Hexan, Cyclohexan, Ethylcyclohexan, 
Oktan, Benzol, Toluol, Xylol. Bevorzugte L6sungsmittel sind Kohlenwasserstoffe 
und Alkohole, da sie den geringsten Einfluss auf das Substrat ausiiben. 

5 

Besonders geeignet fur die erfindungsgemaBen Farbstoffe sind Losungsmittel- 
gemische aus Benzylalkohol, essigsaurem Wasser oder fluorierten Alkoholen mit 
oben genannten Losungsmitteln. Besonders bevorzugt ist dabei die Herstellung zu- 
nachst einer Losung in Benzylakohol, essigsaurem Wasser oder fluorierten Alko- 
10 holen und anschlieBender Verdunnung mit einem der oben genannten Losungsmittel. 

Geeignete Additive flir die beschreibbare Informationsschicht sind Stabilisatoren, 
Netzmittel, Binder, Verdiinner und Sensibilisatoren. 

15 Die Reflektionsschicht kann aus jedem Metall bzw. jeder Metallegierung, die 
ttblicherweise fur beschreibbare optische Datentrager benutzt werden, hergestellt 
sein. Geeignete Metalle bzw. Metalllegierungen konnen aufgedampft und gesputtert 
werden und enthalten z.B. Gold, Silber, Kupfer und deren Legierungen untereinander 
oder mit anderen Metallen. 

20 

Der Schutzlack uber der Reflektionsschicht kann aus UV-hartenden Acrylaten be- 
stehen. 

Eine Zwischenschicht, die die Reflektionsschicht vor Oxidation schiitzt, kann eben- 
25 falls vorhanden sein. 

Der erfindungsgemaBe beschreibbare optische Datentrager kann vorbeschriebene 
Read Only Memory (ROM) Bereiche enthalten, wie in US 4940618 (Taiyo Yuden) 
beschrieben. Die Oberflache des Substrates kann eine separate, durch Warme de- 
30 formierbare Schicht enthalten, wie in US 4990388 (Taiyo Yuden) beschrieben. 
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Beispieie 



Die folgenden praparativen Beispieie zeigen die Herstellung der erfindungsgemSBen 
Farbstoffe. 

5 

Beispiel 1 

138 g Kupferphthalocyanin werden unter Rtihren in 700 g Chlorsulfonsaure einge- 
tragen. Die Mischung wird in 1 Stunde auf 136°C - 138°C erwarmt und 6 Stunden 

10 bei 136°C - 138°C gehalten. Man kiihlt auf 85°C, lasst wahrend 2 Stunden bei 
85°C- 90°C 130 g Thionylchlorid zulaufen und riihrt 4 Stunden bei 90°C nach. 
Nach Abkiihlen auf 20°C - 30°C wird die Reaktionsmischung auf eine Mischung aus 
1 1 Wasser und 1 kg Eis ausgetragen. Durch Zugabe von Eis wird weiterhin bei ca. 
0°C gehalten. Das ausgefallte Sulfochlorid wird abgesaugt, mit ca. 1 1 Eiswasser ge- 

15 waschen und trockengesaugt. Der feuchte Nutschkuchen (ca. 600 g) wird in ein Ge- 
misch aus 250 ml Wasser und 250 g Eis eingetragen und bei 0°C mit 10 %iger 
Natronlauge auf einen pH-Wert von 7 gestellt. Dann lasst man 100 g l-Amino-3-di- 
methylaminopropan zulaufen, wobei der pH-Wert auf ca. 10,5 steigt. Man lasst unter 
Erwarmen auf 20°C nachriihren, halt 1 Stunde bei 20°C, heizt auf 40°C und riihrt 1 

20 Stunde bei 40°C nach. Wahrend der ganzen Zeit halt man mit 10 %iger Natronlauge 
den pH bei ca. 10. Man lasst auf Raumtemperatur abkiihlen, stellt mit verdiinnter 
Schwefelsaure auf pH 8,5, saugt ab, wascht mit 1 1 Wasser in Portionen und trocknet 
bei 60°C - 80°C i. Vak. 

25 Man erhalt 269 g Farbstoff, der in Form seiner freien Saure der ungefahren Formel II 



entspricht. 




Formel II 
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Beispiel 2 



138 g Kupferphthalocyanin werden unter Riihren in 560 g Chlorsulfonsaure einge- 
tragen. Die Mischung wird in 1 Stunde auf 110°C - 112°C erwarmt und 5 Stunden 

5 bei 110°C - 112°C gehalten. Man ktihlt auf 85°C, lasst wahrend 2 Stunden bei 
85°C - 90°C 85 g Thionylchlorid zulaufen und riihrt 3 Stunden bei 90°C nach. Nach 
Abkuhlen auf 20°C - 30°C wird die Reaktionsmischung auf eine Mischung aus 1 1 
Wasser und 1 kg Eis ausgetragen. Durch Zugabe von Eis wird weiterhin bei ca. 0°C 
gehalten. Das ausgefallte Sulfochlorid wird abgesaugt, mit ca. 1 1 Eiswasser ge- 

10 waschen und trockengesaugt. Der feuchte Nutschkuchen (ca. 740 g) wird in ein vor- 
gelegtes Gemisch aus 840 ml Eiswasser und 160 g l-Amino-3-dimethylaminopropan 
innerhalb von 1 Stunde unter Kuhlen eingetragen. Die Temperatur darf dabei an- 
steigen und wird am Ende des Eintrages zunachst auf 40°C, dann auf 70°C ange- 
hoben. Man halt I Stunde bei 70°C, saugt ab, wascht mit 1 1 warmem Wasser in 

15 Portionen und trocknet bei 60°C - 80°C i. Vak. 

Man erhalt 252 g Farbstoff, der in Form seiner freien Saure der ungefahren 
Formel III entspricht. 



138 g Kupferphthalocyanin werden 1 Stunde unter Riihren in 500 g Chlorsulfonsaure 
25 eingetragen. Die Mischung wird in 1 Stunde auf 100°C - 102°C erwarmt und 
6 Stunden bei 100°C - 102°C gehalten. Man kuhlt auf 80°C, lasst wahrend 2 Stunden 
bei 80°C 150 g Thionylchlorid zulaufen und riihrt 4 Stunden bei 80°C nach. Nach 
Abkuhlen auf 20°C - 30°C wird die Reaktionsmischung auf eine Mischung aus 1 1 
Wasser und 1 kg Eis ausgetragen. Durch Zugabe von Eis wird weiterhin bei ca. 0°C 



CuPc 




Formel III 



Beispiel 3 
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gehalten. Das ausgefallte Sulfochlorid wird abgesaugt, mit ca. 1 1 Eiswasser ge- 
waschen und trockengesaugt. Der feuchte Nutschkuchen (ca. 600 g) wird in ein 
vorgelegtes Gemisch aus 700 ml Eiswasser und 160 g N-Methyl-N-(3-aminopropyl)- 
ethanolamin innerhalb von 1 Stunde unter Kuhlen eingetragen. Die Temperatur darf 
dabei ansteigen und wird am Ende des Eintrages zunachst auf 40°C, dann auf 70°C 
angehoben. Man halt 1 Stunde bei 70°C, saugt ab, wascht mit 1 I warmem Wasser in 
Portionen und trocknet bei 60°C - 80°C i. Vak. 

Man erhalt 256 g Farbstoff, der in Form seiner freien Saure der ungefahren Formel 
IV entspricht. 



Die Substituenten garantieren eine Loslichkeit von uber 50 % in Benzylakohol, 
sowie eine hohe Loslichkeit in essigsaurem Wasser. 

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Erfmdung weiter. 



Es wurde bei Raumtemperatur eine 37.5 % Losung des Farbstoffes in Benzylakohol 
hergestellt. Diese Stammlosung wurde mit Diacetonalkohol auf eine 7.5 % Farbstoff- 
losung verdunnt. Diese Losung wurde mittels Spin Coating auf ein pregrooved Poly- 
carbonat Substrat appliziert. Das pregrooved Polycarbonat wurde mittels Spritzguss 
als Disk hergestellt. Die Dimensionen der Disk und der Groovestruktur entsprachen 
denen, die ublicherweise fur CD-R verwendet werden. Die Disk mit der Farb- 
stoffschicht als Informationstrager wurde mit 100 nm Gold bedampft. AnschlieBend 
wurde ein UV-hartbarer Acryllack durch Spin Coating appliziert und mittels einer 
UV-Lampe ausgehartet. Mit einem kommerziellen Testschreiber fur CD-R (Pulstec 



CuPc 




Formel IV 



Beispiel 4 
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OMT 2000 x 4) wurde z.B. bei 12 mW Schreibleistung und einfacher Schreib- 
geschwindigkeit (1.4 m/s) beim Auslesen der Information eine Modulationshohe von 
47 % (30 % bis 70 % ist CD-R Spezifikation) fur das 3T Signal und 69 % (> 60 % ist 
CD-R Spezifikation) fttr das 11T Signal. Die Reflektivitat im Groove und auf dem 
Land betrug vor dem Schreiben 72 % bzw. 75 %. Die Spezifikation fur CD-R fordert 
> 65 %. Die molare Extinktion des Farbstoffs betragt, gemessen in Benzylakohol, ca. 
100 000 l/(mol cm) bei einem ^nax von 690 nm und ist damit deutlich niedriger als 
die in US 5124067 angegebene molare Extinktion von > 200000 l/(mol cm), die fur 
einen Dye fur optische Datenspeicher wiinschenswert sein soil 

Beispiel 5 

Es wurde bei Raumtemperatur eine 37.5 % Losung des Farbstoffes in Benzylakohol 
hergestellt. Diese StammlOsung wurde mit Diacetonalkohol auf eine 7.5 % Farb- 
stofflosung verdtinnt. Diese LOsung wurde mittels Spin Coating auf ein pregrooved 
Polycarbonat Substrat appliziert. Das pregrooved Polycarbonat wurde mittels Spritz- 
guss als Disk hergestellt. Die Dimensionen der Disk und der Groovestruktur ent- 
sprachen denen die ublicherweise fur CD-R verwendet werden. Die Disk mit der 
Farbstoffschicht als Informationstrager wurde mit 100 nm Silber bedampft. An- 
schlieflend wurde ein UV-hartbarer Acryllack durch Spin Coating appliziert und 
mittels einer UV-Lampe ausgehartet. Mit einem kommerziellen Testschreiber fur 
CD-R (Pulstec OMT 2000 x 4) wurde z.B. bei 15 mW Schreibleistung und zwei- 
facher Schreibgeschwindigkeit (2.8 m/s) beim Auslesen der Information eine Modu- 
lationshohe von 41 % (30 % bis 70 % ist CD-R Spezifikation) fttr das 3T Signal und 
71 % (> 60 % ist CD-R Spezifikation) fur das 11T Signal. Die Reflektivitat im 
Groove und auf dem Land betrug vor dem Schreiben 72 % bzw. 75 %. Die 
Spezifikation fur CD-R fordert > 65 %. Die molare Extinktion des Farbstoffs betragt, 
gemessen in Benzylakohol, ca. 100 000 l/(mol cm) bei einem von 690 nm und 
ist damit deutlich niedriger als die in US 5124067 angegebene molare Extinktion von 
> 200000 l/(mol cm), die fur einen Dye fur optische Datenspeicher wiinschenswert 
sein soli. 
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Patentanspruchc 

1. Optischer Datentrager enthaltend ein transparentes Substrat auf dessen Ober- 
flSche eine beschreibbare Informationsschicht und gegebenenfalis eine 
Reflektionsschicht aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der 
beschreibbaren Informationsschicht mindestens ein Phthalocyaninfarbstoff 
der allgemeinen Formel I enthalten ist 



CuPc fur einen Kupferphthalocyanin-Rest steht, 

A fUr ein gegebenenfalis substituiertes geradkettiges oder verzweigtes 
C 2 - C 6 - Alkylen steht, 

R 1 und R 2 unabhangig voneinander fur Wasserstoff oder jeweils gegebenen- 
falis substituiertes geradkettiges oder verzweigtes Q - C 6 - Alkylen, 
insbesondere fur substituiertes Ci - C 6 - Hydroxyalkyl sowie flir un- 
substituiertes Ci - C 6 - Alkyl stehen, 

oder R l und R 2 zusammen mit dem N-Atom, an das sie gebunden 
sind, einen heterocyclischen 5- oder 6-Ring bilden, der gegebenenfalis 
ein weiteres Heteroatom, z.B. S, N oder O enthalt, 

x fur 2,0 bis 4,0 steht, 

y fiir Obis 1,5 steht und 



CuPc 




Formel I 



wonn 
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die Summe von x und y 2,0 bis 4,0 betragt. 



2. Optische Datentrager gemafi Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass in der 
beschreibbaren Informationsschicht Mischungen von Phthalocyaninfarb- 

5 stoffen der allgemeinen Formel (I) enthalten sind. 

3. Verfahren zur Herstellung eines Formteils aus einem transparenten Substrat 
auf dessen Oberflache eine beschreibbare Informationsschicht, enthaltend 
einen Farbstoff, aufgebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Farbstoff 

10 einen Phthalocyaninfarbstoff der allgemeinen Formel I enthalt und mit einem 

Losungsmittelgemisch gearbeitet wird 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Komponente 
Kl des Losungsmittelgemisches ausgewahlt ist aus der Gruppe Benzyl- 

15 alkohol, essigsaurem Wasser oder fluorieren Alkoholen, bevorzugt 2,2,3,3,- 

Tetrafluorpropanol. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten 
Schritt der Farbstoff in Komponente Kl gelost wird und in einem zweiten 

20 Schritt diese Losung mit einer anderen Komponente K2 verdttnnt wird, die 

ausgewahlt ist aus der Gruppe gebildet von Alkoholen, Ether, Kohlenwasser- 
stoffen, halogenierten Kohlenwasserstoffen, Cellosolve, Ketonen, bevorzugt 
ausgewahlt aus der Gruppe gebildet von Methanol, Ethanoi, Propanol, 
2,2,3 ,3 -Tetrafluorpropanol, Diacetonalkohol, Tetrachloroethan, Dichlor- 

25 methan, Diethylether, Dipropylether, Dibutyiether, Methylcellosolve, Ethyl- 

cellosolve, l-Methyl-2-propanol, Methylethylketon, 4-Hydroxy-4-methyl-2- 
pentanon, Hexan, Cyclohexan, Ethylcyclohexan, Oktan, Benzol, Toluol, 
Xylol. 
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
die den Farbstoff enthaltende Informationsschicht durch Spin-Coating aufge- 
bracht wird. 

5 7. Verwendung von Sulfonsaureamidgruppen-haltigen Kupferphthalocyanin- 
farbstoffen der Formel I fiir optische Datenspeicher . 
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